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II me semble qu'on peut prouver directement que c'est la dissociation de l'alumine par l'électricité qui produit l'aluminium et non la réduction par la combustion du charbon à l'aide de l'oxygène de l'alumine; en effet, la chaleur de formation (et par suite de décomposition) d'un équivalent cl'Al* O3 est 31)1 600 calories.
On aurait :
2(AP03) + 3C = 4A1+ 3 GO2,
dans l'hypothèse de la réduction par le charbon. La chaleur de formation de GO2 est 07.000 calories.
3GO2 donnent 3 x 07.000 = 201.000 cal. Or la chaleur de :
2 Al2G8 est 2 x 301.000 = 783.200 cal.
L'hypothèse est donc inadmissible; c'est donc la chaleur détenuinér par la résistance au courant qui produit la. dissociation de rAI2<)3.
Ce procédé no produit pas de l'Ai, pur, mais donne- directement des alliages de ce métal.
Pour faire du bronze, on dispose le cuivre en couc.he de baguettes croisées ; dans ce cas, l'Ai, rie se volatisc pas, niais il est immédiatement absorbé par le cuivre en fusion.
Ces bronzes contiennent, d'après M. Kossmann, 3 'h 10 p. 100 de Si et 3 p. 100 de Ça; les aciers alumines, 0 à 10 p. 100 de Si et 2,5 à, 3,7 p. 100 de Ça; je ne donne ces nombres que sous la responsabilité de railleur, d'autanl plus qu'ils ne concordent pas avec eeux donnés pur MM. CONN les. (Voir ci-dessus les tableaux.)
Le quartz est réduit en présence du cuivre, qui en absorhe 1 \- p. ton.
MM. Cowles ont modifié le premier procédé en vue de la continui(é de l'opération.
L'électrode positif est transformé on un tube, vertical par lequel les matières sont versées, à l'aide d'une trémie. Une, baguette de charbon fra\erse re tube et sert à remuer les matières. L'électrode1- négatif est ici la sole du fourneau, entourée d'une masse isolante.
On produit 2k«,2o d'Aï, allié au cuivre, par heure, avec. 120 ehc\au\-vapew-heure (que je désignerai pour abréger par chx-v-In, soit l kilogramme par :>3,2 chy-v-h, au maximum; en moyenne 40 chx-v-h. Théoriquement H,H7 rh\-\-h suffiraient.
La Cowles « Electric smelting and aluminium Company » possède à Loek-port, près New-York, une chute d'eau de 1.000 dix-v-h. L'opérateur est un dynamo de 500 clix-v-h.
Le kilogramme revient à 50 francs (ce renseignement a plus d'un an <h» date).
On a fondé récemment une société en Angleterre, pour l'exploitation de ce procédé, laquelle porte le nom de « Cowles syndicat Company » et dont l'usine estàMilton, près Stokc-on-Trcnt. On y emploie une grande machine dxnamo hde la volatilisation de l'Ai, est fournie par l'apparition d'une fumée blanche qui est sans doute l'alumine reformée dans les régions froides 4u récipient.'amortissement, ce qui n'ajoute, il est vrai, que lf,ï>0 par kilogramme d'aluminium, puisque la production journalière est évaluée à 20 kilogrammes.
